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Bei den Verfahren, organische Korper durch 
Wasserstoff mittels Katalysatoren zu reduzie- 
ren bzw. zu hydrogenisieren, zeigt es sich, daB 
wahrend des Prozesses unliebsame Spaltungen 

5 eintreten konnen. Bei der Hydrogenisation 
von Glyzeriden der Fettsauren z. B. tritt hau- 
fig eine Spaltung in Glyzerin und freie Fett- 
saure ein, wodurch der Gehalt an freien Fett- 
sauren im Fett erhdht wird, was speziell bei 

10 Fetten, die als Speisefett Verwendung finden 
sollen, sehr nachteilig ist. 

Es wurde nun gefunden, daB derartige 
Spaltungen vermieden werden konnen, wenn 
man dem zu reduziercnden Korper oder dem 

15 Katalysator wasserbindende Substanzen, wie 
z. B. gegliihtes Natriumsulfat. Magnesiumsulfat 
usw., vor oder wahrend des Prozesses zusetzt. 
Als solche Korper kommen alle diejenigen in 
Betracht, welche die Fahigkeit haben, Wasser 

20 aufzunehmen und zu binden, solern sie nicht 
Katalysatorgifte sind. 

Beispiel. 

500 g CpttdfioF werdgn^rnit 3 bis 10 Prozent 
25 gegluhteni NatriumsuVjAt und mit 2 bis 3 Pro- 
zent gepWy^rtem^arneisensaurem Nickel ver- 
rieben. Diese' Mischung wird hierauf in einem 
^igneten Apparat erwarmt und gleichzeitig 
Wasserstoff \ oder Wassergas durchgeleitet. 
30 Nach cinigem Stunden ist der Ester der Ol- 
saure groBtenteils hydrogen isiert und in den 
Ester der Ste*arinsaure umgewandelt. 
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Ein ErdnuBol mit 0,5 Prozent freier Saure 
ergab beim Hydrogenisieren hach vorstehen- 
der Arbeitsweise einen Sauregehalt von 0,42 Pro- 
zent, wahrend bei gleicher Arbeitsweise, aber 
ohne Zusatz von Natriumsulfat, das gchartete 
01 einen Sauregehalt von 0,72 Prozent hatte. 

Ahnlich wie vorstehend ist die Hydrogeni- 
sation in Gegenwart wasserbindender Korper 
auch bei anderen Estern durchfuhrbar, z. B. 
bei der Uberfuhrung von Allylacetat in Pro- 
pylacetat. Wurde man die Reduktion in Ge- 
genwart von Wasser durch fuhren, so wurde 
der Ester zclegt wefden und sich Essigsaure 45 
und Propylalkohol bilden. Behandelt man 
Metanitrobenzoesaureathylester wie angegeben 
bei etwa 160°, so entsteht in Gegenwart wasser- 
bindender Korper quantitativ Metaaminoben- 
zoesaureathylester, wahrend bei der Abwesen- 
heit wasserbindender Korper ein Gemisch von 
Metaaminobenzoesaure, Metaaminobenzoesaure- 
athylester und Athylalkohol entsteht. 
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Verfahren zur Darstellung von Saure- 
estern aus wasserstoffarmeren Estern durch 
Einwirkung von Wasserstoff oder diesen 
enthaltende Gasgemische in Gegenwart 60 
cines Katalysator s, dadurch gekennzeich- 
net, daB man den ProzeB in Anwesenheit 
wasserbindender Korper durchfuhrt. 
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